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Damms toff material aus Stroh 

Gegenstand der Erfindung ist ein Damms toff material fiir Wande, 
Stiitzen, Decken und sonstige Bauteile sowie Fahrzeuge. 

Aus EP-0 310 016 Bl ist ein Einstreumaterial fiir Kleintiere, 
bestehend iiberwiegend aus gepreBtem Strohmehl bekannt, wobei das 
Strohmehlmaterial aus ungeregelmaliigen Bruchstiicken von Stroh- 
mehlbriketts (Strohmehlpellets ) besteht. Das Einstreumaterial 
fiir Kleintiere wird dadurch hergestellt ^ daB man Stroh zu Mehl 
vermahlt und das Mehl durch Pressung zu Strohmehlbriketts 
verdichtet, die man zu Bruchstiicken mit unregelmassiger 
AuBenflache zerteilt. 

In DE-U-92 17 790.5 wird ein entsprechendes Material zum Ver- 
packen von Giitern, insbesondere Fliissigkeiten beinhaltenden 
Gefafien, und zum Aufsaugen von ausgelauf enen dickf liissigen 
Fliissigkeiten beschrieben, das aus gemahlenem und zu Strohmehl- 
briketts gepreBtem Stroh besteht. 



In EP-0 269 990 
Wande, Stiitzen/ 



Bl wird ein Bausatz aus Leichtbauteilen fiir 
Decken uns sonstige Bauteile sowie eine 
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Leichtbauplatte beschrieben. Diese Bauteile bestehen aus 
Strohhalmteilstiicken, die durch Bindemittel verbunden sind. 
Dariiber hinaus sind die Bauteile dadurch gekennzeichnet ^ daB die 
langsgespaltenen Strohhaliateilstiicke mit einem wasserab- 
stossendem Mittel impragniert sind und der Leichbauteilkorpus 
mit sich in Langsrichtung des Bauteils erstreckenden Luf tkammern 
versehen ist, Es wird angegeben, daJ3 aus der DE-C-950 409 ein 
Verfahren zur Herstellung von Leichtbaukorpern bekannt sei^ daB 
dadurch gekennzeichnet ist, daB Materialien pflanzlicher Her- 
kunft^ wie Faserstoffe, Kork, Torfmull, zusairunen mit miner- 
alischen Stoffen wie Sand, Ton, Gips, Asbest sowie mit Pflanzen- 
mehl und gegebenenfalls mit Farbpigmenten und Bindemittelzu- 
satzen, wie Wasserglas, mit Kunstharzen als Bindemittel durch 
Pressen verformt werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines 
preisgUnstigen DSmmstoff materials fUr WSnde, Stiitzen, Decken und 
sonstige Bauteile sowie Fahrzeuge aller Art, das gegeniiber dem 
Stand der Technik mit moglichst wenigen Ausgangsbestandteilen 
auskommt, dariiber hinaus aus naturlich vorkommenden Bestand- 
teilen aufgebaut ist und dariiber hinaus eine hohe Warme und 
Schalldammung aufweist, Weiterhin ist die Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung eine moglichst einfache Handhabung beim 
Einsatz, die keine wesentlich neuen Technologien gegeniiber der 
Verwendung von handelsiiblichen Dammstoffen beinhaltet. 

Die vorgenannte Aufgabe wird in einer ersten Ausf iihrungsf ooon der 
Erfindung gelost durch ein Damms toff material fiir Wande, Stutzen, 
Decken und sonstige Bauteile sowie Fahrzeuge aller Art, 
bestehend aus Strohmehl und/oder gepreBten Strohmehlpellets und 
gegebenenfalls gebrochenen Strohmehlpellets und Alkalimetall- 
silikaten. 

Erf indungsgemaB wurde gefunden, daB aus den an sich im Stand der 
Technik bekannten Strohmehlpellets, die bisher nur zum Aufsaugen 
von Fliissigkeiten im weitesten Sinne eingesetzt werden sowie aus 
unverpreBtem Strohmehl mit Hilfe von Alkalimetallsilikaten ein 
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auiierordentlich gutes Damms toff material aus naturlich vorkommen- 
den, beziehungsweise nachwachsenden Rohstoffen, hergestellt 
werden kann. 

Die Herstellung von Strohmehl und/oder Strohmehlpellets ist 
prinzipiell aus der EP-0 310 016 Bl und der DE--0-92 17 790.5 
bekannt. Danach wird das zu Ballen gebundene Stroh in eineiti 
ersten Herstellungsschritt aufgelost und einer groben HSckselung 
unterzogen. Die dann vorliegenden Strohsplitter werden je nach 
Feuchtigkeitsgrad in einer Trockenstation getrocknet oder direkt 
einer ersten Mahlstation zugefiihrt/ wenn der Feuchtigkeitsgehalt 
nicht liber 14 %, insbesondere 8 bis 14 % liegt. Nach deia ersten 
Mahlvorgang liegt das Stroh in Form von Strohmehl vor« 

Unter hohem Druck wird das Strohmehl in einer Verdichtungs- 
station zu Strohmehlpellets verdichtet, wobei die erhaltenen 
Strohmehlpellets Abmasse von beispielsweise etwa 8 bis 10 mm 
Durchmesser und eine Lange von etwa 20 ram aufweisen. Da die 
Strohmehlpellets eine relativ kleine und glatte Oberflache 
aufweisen, ist die Saugwirkung und damit die Aufnahmefahigkeit 
von Alkalimetallsilikaten nicht sehr ausgepragt. Daher erzeugt 
man das Material der bevorzugten Aus fiihrungs form durch ein 
grobes Zermahlen der Strohmehlpellets in einer zweiten 
Mahlstation, Diese zweite Mahlstation unterscheidet sich von der 
ersten Mahlstation dadurch, daJ3 sie das Ausgangsmaterial nicht 
so fein mahlt. Damit liegt nach der zweiten Mahlstation ein 
grobkorniges Strohgranulat vor. Dieses Strohgranulat besteht aus 
einzelnen Strohmehlpartikeln, die aufgrund des Verdichtungsvor- 
gangs in der Verdichtungs station aneinander haften und jeweils 
beispielsweise 10 bis 200 Mehlkorner des Strohmehls enthalten 
konnen . 

Wesentlicher Bestandteil des Damms toff materials fiir Wande, 
Stiitzen, Decken und sonstige Bauteile sowie Fahrzeuge aller Art, 
neben dera Strohmehl und/oder den Strohmehlpellets sind Alkali- 
metallsilikate, insbesondere wenn diese ein Si02/Me20-Verhaltnis 
von > 2 aufweisen, wobei Me fiir Kalium und/oder Natrium steht. 
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Alkalimetallsilikate, die erf indungsgemaB eingesetzt werden 
konnen, sind beispielsweise aus Ullmanns Enzyklopadie der 
technischen Chemie, 4. Auflage, Band 21 r Seiten 409 bis 414 
bekannt. Besonders bevorzugt sind dementsprechend Natrium- 
und/oder Kaliiimsilikate. 

Das Gewichtsmengenverhaltnis von Strohmehl und/oder 
Strohmehlpellets zu Alkalimetallsilikat ist von besonderer 
Bedeutung, je nach gewunschtem Anwendungszweck dem Dammstoff- 
materials. Zur Herstellung von lockerem Dainms toff material , 
beispielsweise zur Herstellung von Schuttdainmung,. insbesondere 
bei zweischaligem Mauerwerk, ist ein groBes Verhaltnis von 
Strohmehl und/oder Strohmehlpellets zu Alkalimetallsilikat 
bevorzugt. Wird jedoch die Herstellung eines festeren Bauteils, 
beispielsweise eine Leichtbauplatte angestrebt, so ist das 
Gewichtsmengenverhaltnis von Strohmehl und/oder Strohmehlpellets 
zu Alkalimetallsilikat entsprechend klein einzustellen, da 
hiermit die Dichte des Bauteils, aber auch die mechanische 
Festigkeit zunimmt. Dementsprechend ist im Sinne der vorliegen- 
den Erfindung das Gewichtsverhaltnis von Strohmehl und/oder 
Strohmehlpellets zu Alkalimetallsilikat vorzugsweise im Bereich 
von 100 : 0,05 bis 1, insbesondere im Bereich von 100 ; 0,1 bis 
0,5 eingestellt. 

Nachfolgend wird ein Verfahren zur Herstellung von Dammstof fma- 
terial beschrieben. Hierzu werden Strohmehl und/qder geprefite 
und gegebenenfalls gebrochene Strohmehlpellets mit wSssrigen 
Alkalimetallsilikatlosungen/Suspensionen in Kontakt gebracht . 
Das Strohmehl und/oder die Strohmehlpellets quellen unter 
Absorption des Alkalimetallsilikats auf und werden durch dieses 
gebunden • 

Vorzugsweise werden waBrige Alkalimetallsilikate in waBrigen 
Losungen/Suspensionen eingesetzt, die zusatzliche Abbinde- 
beschleuniger, insbesondere Styrol-Acrylat-Dispersionen, vor- 
zugsweise in Mengen von 1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf Alkali- 
metallsilikat, enthalten konnen. 
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Durch das Mahlen von Stroh entsteht Strohmehl mit einer groJien 
saugfahigen Oberflache, Alle wassrigen Losungen von Alkali- 
metallsilikaten (WasserglaslGsungen) reagieren bekannteirmafien 
stark alkalisch (pH >: 10/6). Bringt man diese stark alkalischen 
Alkalimetallsilikatlosungen mit der saugfahigen Oberfiache von 
Strohmehl und/oder Strohmehlpellets in Kontakt, so quillt das 
Strohmehl auf und ergibt ein auJierordentlich gut wirksames und 
preiswertes Dammstoff material . 

Erf indungsgemaB vmrde gefunden, dafi verschiedene andere^ im 
Stand der Technik bekannte Bindemittel mehr oder weniger groBe 
Nachteile aufweisen. Handeliiblicher Tapetenkleister fiihrt zwar 
auch zur Bindung und Quellung von Strohmehl und/oder Strohmehl- 
pellets, jedoch ist die Abbindezeit bei Raumtemperatur zu lang. 
Dariiber hinaus wird das Material von Nagetieren angegriffen. 
Bekannteinnaiien wird Strohmehl als Ballaststof f in der Kalbermast 
eingesetzt. 

Bei der Verwendung von Zement konnte festgestellt werden, daB 
das Dammstoff material eine groBe Harte aufweist, die das 
Material insbesondere fiir Schiittdammungen nicht mehr geeignet 
ers cheinen laBt . 

Demgegeniiber wurde erf indungsgemaJi festgestellt , dal3 das 
Dammstoff material aus Strohmehl und/oder Strohmehlpellets und 
Alkalimetallsilikat von Nagetieren, insbesondere Mausen, nicht 
angegangen wird* 

Eine weitere bevorzugte Aus fuhrungs form der vorliegenden Erf in- 
dung besteht darin, daB man das Gemisch aus Strohmehlpellets und 
wassriger Alkalimetallsilikatlosung in eine PreBfoorm gibt und 
gegebenenf alls bei erhohter Temperatur und/oder unter Vakuum 
Formkorper herstellt. So ist es beispielsweise moglich, Leicht- 
bauteile fiir Wande, Stiitzen, Decken und sonstige Bauteile sowie 
Fahrzeuge aller Art herzustellen. 

Das erf indungsgemafie DSmms toff material eignet sich besonders zur 



Herstellung von Schuttdaramung, insbesondere in zweischaligem 
Maueirwerk. Diese Schuttdammung wird dadurch hergestellt., dai3 man 
unml'ttelbar vor der Schiittung Strohmehl und/oder die gepreJ5ten 
und gegebenenfalls gebrochenen Strohmehlpellets direkt mit 
wassrigen Alkalimetallsilikatlosungen bespriiht Oder anderweitig 
in Kontakt bringt, bevor die Schuttdammung in die Luftschicht 
eingebracht, vorzugsweise eingeblasen wird. 

Das so eingebrachte Material ist in der Regel standf est und kann 
mit einem Messer geschnitten werden, beispielsweise wenn nach 
der Schiittung Offnungen in der Wand oder der Decke angebracht 
werden, beispielsweise zur Veplegung von Leitungen. 

Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung ist die Herstellung eines 
sehr leichten Dammstof fmaterials mit einer Dichte von weniger 
als 300 kg/cm^ moglich. Die gute Schallisolierung des erfindungs- 
gemaBen Dammstof fmaterials macht den Einsatz in Zwischendecken 
mSglich. Auch ist die Brandfestigkeit des erf indungsgemaBen 
Dammstof fmaterials hervor zuheben ^ das bis in einen Temperatur- 
bereich von oberhalb 600°C nicht entflammt. 

Neben der Verwendung des Dammstof fmaterials zur Herstellung von 
Schuttdammung, insbesondere in zweischaligem Mauerwerk, ist die 
Herstellung von standf esten und/oder schnittf esten Dammstoff- 
platten, insbesondere zur Warme und Schallisolierung von Wanden, 
Stiitzen/ Decken und sonstigen Bauteilen sowie Fahrzeugen aller 
Art moglich. 
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S chut: zans pr iiche 

Dammstoffmaterial fiir Wande, Stiitzen, Decken und sonstige 
Bauteile sowie Fahrzeuge aller Art, bestehend aus Strohmehl 
und/oder gepreBten und gegebenenf alls gebrochenen Stroh- 
mehlpellets und Alkalimetallsilikaten. 

Dammstof fma-terial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB es aus grob zermahlenen Strohmehlpellets besteht. 

Dammstoffmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB es aus unregelmaBigen B3mchstucken der gepreBten Stroh- 
mehlpellets besteht. 

Dammstoffmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Strohmehlpellets einen Durchmesser von etwa 8 bis 
10 iran und eine Lange von etwa 20 mm haben. 

Dammstoffmaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 
daB das dureh Zermahlen der Strohmehlpellets entstandene 
S t r ohgr anul a t einen Korndurchmesser von 3 bis 5 mm hat • 

Dammstoffmaterial nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 5,. dadurch gekennzeichnet, daB die Alkalimetallsilikate 
ein Si02/Me20-Verhaltnis von > 2 aufweisen, wobei Me fiir 
Kalium und/oder Natrium steht, 

Dammstoffmaterial nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewichtsverhaltnis 
von Strohmehl/Strohmehlpellets zu Alkalimetallsilikat im 
Bereich von 100 : 0,05 bis 1, insbesondere im Bereich von 
100 : 0,1 bis 0,5 eingestellt ist. 

Dammstoffmaterial nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Alkalimetallsilikate 



in waBrigen Losungen/Suspensionen eingesetzt werden, die 
zusatzliche Abbindebeschleuniger, insbesondere Styrol- 
Acrylat-Dispersionen, vorzugsweise in Mengen von 1 bis 5 
Gew.-%, bezogen auf Alkalimetallsilikat ^ enthalten. 

Dammstoff material nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 8^ dadurch erhaltlich/ daJ3 man Strohmehl xind/oder 
geprefite und gegebenenf alls gebrochene Strohmehlpellets mit 
wassrigen Alkalimetallsilikatlosungen/Suspersionen in 
Kontakt bringt. 

Damms toff material nach Anspruch 9/ dadurch gekennzeichnet , 
daJ3 man das Gemisch aus Strohmehl und/ oder gepreBten und 
gegebenenf alls gebrochenen Strohmehlpellets und wassrigen 
Alkalimetallsilikatlosungen in eine PreI3form gibt und 
gegebenenfalls bei erhohter Temperatur und/oder unter 
Vakuum Formkorper herstellt. 

Dammstof fmaterial nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daJ3 man Strohmehl und/oder 
gepreJite und gegebenenfalls gebrochene Strohmehlpellets zur 
Herstellung von Schiittdammung, insbesondere im zwei- 
schaligem Mauerwerk unmittelbar vor dem Schiitten mit 
wassrigen Alkalimetallsilikatlosungen bespriiht, 

Dammstof fmaterial nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 11 umfassend Schiittdammung, insbesondere in zwei- 
schaligem Mauerwerk, standfeste und/oder schnittfeste 
Dammstof fplatten, insbesondere zur Warme und Schalliso- 
lierung von Wanden, Stiitzen, Decken und sonstigen Bauteilen 
sowie Fahrzeugen aller Art. 



